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(57) Abstract: The inveniioji relates to a piezoelectric component comprising a stack (I) of piezoelectric layers (2) lying on top of 
VO each other and electrode layers (3a, 3b) arranged between said piezoelectric layers (2). The electrode layers (3a. 3b) inside the stock 
O (I) have a central segment (4) and an end segment (6) bordered by the inside of a vertical end area (5) of the stack (I ). The end 
fT) segments (6) of the electrode layers (3a, 3b) are surrounded by a first piezoelectric material (7). the relative extension of which is 
O smaller than the relative extension of a second piezoelectric material (9) arranged in a central area (8) between two adjacent electrode 
a layers (3a, 3b). The invention also relates to a method for producing said piezoelectric component. The inventive component has the 
5~ advantage of reducing the mechanical stress near the ends of the inner electrodes, resulting in a longer life cycle for the component. 
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(57) Zusammeafassuog: Die Erfindung beLrifti ein piezoclektrisches Bauclemem mil einem StapeJ ( 1 ) aus iibereinanderliegenden 
piezoelektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elekirodenschichten (3a. 3b)» bei dern Elekirodenschichten (3a. 3b) im 
Inncm des Stapcls (1 ) eincn MillclabschnUl (4) sowic eincn von dcrlnncnscilccincr veriikalen Randzonc (5) des Stapcls ( I )bcgrcnz~ 
ten Endabschmlt (6) autweisen, bei dem die Endabschniite (,G> der Elekirodenschichten (3a. 3b) von einem ersten piezoelektrischen 
Material (7) umgeben sind, dessen relative Dehnung geringerist als die reJaiivc Dchnung cine* zweiten piezoelektrischen Materi- 
als (9), das in einem Mittelbercich (8) zwischen zwei benachburten Elekirodenschichten (3a, 3b) angeordnet ist. Femerbetrifft die 
Erfindung cin Vcrfahrcn zur Hcrsicllung des piezoelektrischen Bauclements. Das erfindongsgemiisse Bauelcmcnt hat den Vorteil, 
dass die mechanische Belastung in der Niihe der Enden der Innenelektroden rcduzicrt und damil die Lebensdauer des Buuclements 
verbessen ist. 
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.Beschreibung 

Piezoelektrisches Bauelement und Verfahren zu dessen Herstel- 
lung 

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement mit 
einem Stapel aus iibereinanderliegenden piezoelektrischen 
Schichten und dazwischenliegenden Elektrodenschichten. Ferner 
betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des pie- 
zoelektrischen Bauelements. 

Aus der Druckschrift DE 199 053 40 Al sind piezoelektrische 
Bauelement e der eingangs genannten Art bekannt, die aus Kera- 
roikmaterial in Vielschichttechnik hergestellt werden . Als Ke- 
ramikmaterial wird vorzugsweise PZT (Bleizirkonat-Titanat ) 
verwendet . Die Bauteile weisen Innenelektroden auf , die nicht 
liberall im Bauteil bis an den Rand des Stapels reichen. Da- 
durch entstehen sogenannte passive Zonen, bei denen sich 
durch Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen den In- 
nenelektroden lediglich ein sehr geringes elektrisches Feld 
aufbauen laSt - In diesen passiven Zonen ist demnach das Kera- 
mikmaterial weitgehend unpolarisiert und tragt nicht zum Hub 
des piezoelektrischen Bauelements bei. Daneben gibt es aktive 
Zonen, bei denen benachbarte Innenelektroden direkt einander 
gegenuber stehen, wodurch bei angelegter Spannung ein hoher 
piezoelektrischer Hub erzeugt werden kann. Wahrend in der ak- 
tiven Zone des Bauelements eine Druckspannung aufgebaut wird, 
sind die passiven Zonen des Bauteils Zugspannungen ausge- 
setzt. Die Materialbelastung ist dort am groSten, wo die In- 
nenelektroden im Innern des Stapels enden, also am Ubergang 
zwischen aktiver und passiver Zone. Am Ende der Innenelektro- 
den kommt es zu einer Uberhohung der elektrischen Feldstarke 
aufgrund von Spitzenef f ekten . Die Feldlinien laufen im Endbe- 
reich der Innenelektroden sternformig zusammen und bewirken 
dort ein besonders hohes elektrisches Feld. 
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Die bekannten Bauelemente haben den Nachteil, da6 in dem Be- 
reich groJSer Zugspannungen in der passiven Zone leichte Risse 
entstehen, die bei Dauerbelastung des Bauelements entlang der 
Innenelektroden ins Innere des Stapels verlangert werden kon- 
5 nen, Insbesondere konnen die Risse entlang der Innenelektro- 
den wachsen. Dadurch wird die Lebensdauer der Bauteile be- 
grenzt, was einen wesentlichen Nachteil fur deren Anwendung 
bedeutet . 

10 Ziel der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein piezoelek- 
trisches Bauelement anzugeben, das eine hohe Lebensdauer auf- 
weist , 

Dieses Ziel wird durch ein erf indungsgemaftes piezoelektri- 
15 sches Bauelement nach Patentanspruch 1 erreicht, Vorteilhafte 
Ausgestaltungen der Erfindung sowie ein Verfahren zur Her- 
stellung des piezoelektrischen Bauelements sind den weiteren 
Patentanspruchen zu entnehmen. 

2 0 Ein piezoelektrisches Bauelement enthalt einen Stapel aus 

ubereinanderliegenden piezoelektrischen Schichten und dazwi- 
schenliegenden Elektrodenschichten . Die Elektrodenschichten 
weisen im Innern des Stapels einen Mittelabschnitt sowie ei- 
nen Endabschnitt auf . Der Endabschnitt ist dabei von der In- 

25 nenseite einer vertikalen Randzone des Stapels begrenzt . Die 
Endabschnitte der Elektrodenschichten sind von einem ersten 
piezoelektrischen Material umgeben, dessen relative Dehnung 
pro angelegter elektrischer Feldstarke geringer ist als die 
eines zweiten piezoelektrischen Materials, das in einem Mit- 

30 telbereich 2wischen zwei benachbarten Elektrodenschichten an- 
geordnet ist . 

Das erste piezoelektrische Material reicht vorzugsweise in 
die Randzone hinein. 

35 

Durch die Reduktion der Dehnung des keramischen Materials im 
Bereich der Endabschnitte der Elektrodenschichten kann die 
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mechanische Belastung in den Zonen der Endabschnitte redu- 
ziert werden , Dadurch hat die Erfindung den Vorteil, daS die 
Belastung der Materialien herabgesetzt und mithin die Lebens- 
dauer des Bauelements erh6ht wird. In der piezoelektrischen 
Schicht zwischen dem Endabschnitt einer Elektrodenschicht und 
der dieser Elektrodenschicht gegenuberliegenden Elektroden- 
schicht entsteht somit ein Gradient in der relativen Dehnung, 
die maximal ist in der Mitte zwischen den beiden Elektroden- 
schichten. Die Dehnung nimmt zu den Elektrodenschicht en hin 
ab . 

Urn einen besonders vorteilhaf ten Effekt der Steigerung der 
Lebensdauer des Bauelements zu erzielen, ist es vorteilhaf t, 
wenn die relative Dehnung dea ersten piezoelektrischen Mate- 
rials hochstens 95 % der relativen Dehnung des zweiten piezo- 
elektrischen Materials betragt . 

Als MaS fur die relative Dehnung der piezoelektrischen Mate- 
rialien kann die piezoelektrische Kenngrofie d3 3 sowie eine 
weitere piezoelektrische Kenngrofie d^i verwendet werden. Die- 
se KenngroSen sind Elemente des piezoelektrischen Spannung- 
stensors, wobei d33 die Ausdehnung des piezoelektrischen Ma- 
terials in Richtung eines aufieren elektrischen Feldes paral- 
lel zur Polungsrichtung beschreibt. Die zweite piezoelektri- 
sche KenngrolSe d3i beschreibt den Schrumpf des Materials in 
einer Richtung senkrecht zur Richtung dieses elektrischen 
Feldes. d33 und d3i haben entgegengesetztes Vorzeichen, wo- 
durch die Erhaltung des Volumens der piezoelektrischen Kera- 
mik zum Ausdruck kommt . 

Vorteilhaf t ist desweiteren, wenn der Unterschied der relati- 
ven Ausdehnung zwischen dem ersten piezoelektrischen Material 
und dem zweiten piezoelektrischen Material noch grower ist. 
Dies ist der Fall, wenn die relative Dehnung des ersten pie- 
zoelektrischen Materials hochstens 90 % der relativen Dehnung 
des zweiten piezoelektrischen Materials betragt* 
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Die erhohte Belastung des piezoelektrischen Bauelements im 
Bereich der Elektrodenenden ist nicht streng auf das Ende der 
Innenelektroden lokalisiert, sondern betrifft auch den an die 
Elektrodenenden angrenzenden Bereich der Innenelektroden. Es 
5 ist daher vorteilhaf t, wenn die von dem ersten piezoelektri- 
schen Material umgebene Randzone wenigstens 5 % der Flache 
der Elektrodenschicht aufweist. 

Um die mechanische Stabilitat des Bauelements zu erhohen, ist 
10 es vorteilhaft, wenn der Ubergang zwischen dem ersten piezo- 
elektrischen Material und dem zweiten piezoelektrischen Mate- 
rial hinsichtlich der relativen Dehnung graduell, das heiftt 
stetig erfolgt. Dadurch wird eine Grenzschicht zwischen zwei 
unterschiedlichen piezoelektrischen Materialien vermieden, 
15 was das Auftreten von Rissen im Material zusatzlich hemmen 
kann. 

In einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm erhalt man einen gra- 
duellen Ubergang zwischen den verschiedenen piezoelektrischen 

20 Materialien, indem das erste piezoelektrische Material gebil- 
det ist aus dem zweiten piezoelektrischen Material durch Ein- 
diffusion eines in den Elektrodenschichten vorhandenen Do- 
tierstof fes . Durch Diffusion des Dotierstof f es , der die rela- 
tive Dehnung des ihn umgebenden piezoelektrischen Materials 

2 5 vermindert, kann erreicht werden, da£ nicht ein scharfer son- 
dern ein gradueller Ubergang zwischen verschiedenen Eigen- 
schaften des piezoelektrischen Materials entsteht. 

In einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm konnen die Elektroden- 
30 schichten Kupfer enthalten, was gleichzeitig der Dotierstoff 
ist, der das Ausdehnungsverhalten eines piezoelektrischen Ma- 
terials verandern kann, 

Das erste piezoelektrische Material kann beispielsweise 
35 Pb 0/ 97 ZrQ,54 Tio,45 N do,02 °3 mit einem Anteil von 4-10 
Mol-% an Kupfer sein. Das zweite piezoelektrische Material 
kann beispielsweise das eben genannte erste piezoelektrische 
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Material mit einem sehr geringen Anteil an Kupfer von zirka 2 
Mol-% sein. 

Die Erfindung kann desweiteren realisiert werden, indem das 
5 piezoelektrische Bauelement gebildet wird aus einem Stapel 
aus Schichten der Schichtfolge E-A-B-A-E. Dabei steht E fur 
eine Elektrodenschicht , A fur eine Keramikf olie , die das er- 
ste piezoelektrische Material enthalt und B fur eine Keramik- 
folie, die das zweite piezoelektrische Material enthalt. 

10 

Dabei ware darauf zu achten, dafi der Sinterschwund der beiden 
piezoelektrischen Materialien aneinander angepaSt sein muE, 
um ein Reifeen des piezoelektrischen Bauelements wahrend des 
Sinterns zu verhindern. AuSerdem mu£ darauf geachtet werden, 
15 daft die eingestellten Unterschiede in den Eigenschaf ten nicht 
durch Diffusion w&hrend der Sinterung teilweise oder ganz 
aufgehoben werden, das heiSt, dafi die Dotierstoffe eine be- 
grenzte Mobilitat aufweisen mttssen. 

20 In diesem Ausf uhrungsbeispiel ist also der Stapel aus bei- 

spielsweise durch Siebdruck hergestellten Elektrodenschichten 
und durch Keramikf olien gebildeten piezoelektrischen Schich- 
ten auf gebaut , 



2 5 Die Erfindung kann desweiteren realisiert werden, indem der 

Stapel gebildet ist aus Schichten der Schichtfolge E-C-B-OE, 
wobei E fur eine Elektrodenschicht, A fur eine Keramikf olie , 
die das erste piezoelektrische Material enthalt und C fur ei- 
ne Schicht steht, die durch zwei nebeneinanderliegende Sieb- 

30 druckschichten gebildet ist, Die erste Siebdruckschicht er- 
halt das erste piezoelektrische Material und bedeckt den En- 
dabschnitt der benachbarten Elektrodenschicht. Die zweite 
Siebdruckschicht enthalt das zweite piezoelektrische Material 
und bedeckt den Mittelabschnitt der benachbarten Elektroden- 

35 schicht von beiden Seiten. 
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In einer vorteilhaf ten Ausf uhrungsf orm der Erf indung bedecken 
die Siebdruckschichten zusammen die Schicht B vollst^ndig und 
reichen jeweils bis zum inneren Rand des Endabschnitts der 
Elektrodenschicht . Dadurch wird erreicht, dafi der Schichtauf- 
5 bau ohne Dickenvariation und ohne Lucken \iber den gesamten 
Stapel f ortgesetzt werden kann. 

Insbesondere ist es vorteilhaf t, wenn das erf indungsgemafie 
Bauelement ein monolithischer Sinterkorper ist, der eine hohe 
10 mechanische Stabilitat erlaubt und der einfach und billig 

durch Gemeinsams intern von ubereinandergestapelten Schichten 
hergestellten werden kann. 

Es wird ferner ein Verfahren zur Herstellung eines piezoelek- 
15 trischen Bauelements angegeben, wobei die Herstellung durch 
Sintern eines stapels aus iibereinanderliegenden Grunfolien 
und Elektrodenschichten erfolgt und wobei die Diffusion des 
Dotierstof fes von den Elektrodenschichten in das 2weite Kera- 
mikmaterial wahrend des Sinterns bei einer Temperatur 2wi- 
20 schen 800 und 1300°C erfolgt. Beispielsweise kommt bei der 
Dotierung mittels Kupfer eine Temperatur zwischen 950 und 
1050°C und bei der Dotierung mittels Silber/Palladium eine 
Sintertemperatur zwischen 1000 und 1200°C in Betracht . 

25 Im folgenden wird die Erf indung anhand von Ausf uhrungsbei- 
spielen und den dazugehdrigen Figuren naher erlautert. 

Figur I zeigt ein beispielhaf tes erf indungsgemaSes piezo- 
elektrisches Bauelement in einer perspektivischen 
30 Ansicht. 

Figur 2 zeigt einen vergroSerten Ausschnitt des Bauelements 
aus Figur 1 schematisch in einem Querschnitt. 



35 



Figur 3 



zeigt ein beispielhaf tes Konzentrat ionsprof il ent- 
lang der Linie K aus Figur 2 . 
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Figur 3A zeigt ein angemessenes Konzentrationsprof il entlang 
der Linie K aus Figur 2, 



Figur 4 zeigt verschiedene Zonen von Druckspannung und 
5 Zugspannung nach dem Beispiel aus Figur 2. 

Figur 5 zeigt beispielhaft ein weiteres erf indungsgemafies 

piezoelektrisches Bauelement in einem schematischen 
Querschnitt. 

10 

Figur 6 zeigt beispielhaft ein weiteres erf indungsgemaSes 

piezoelektrisches Bauelement in einem schematischen 
Querschnitt . 



15 Figur 1 zeigt einen Piezoaktor mit einem Stapel l von uber- 
einanderliegenden piezoelektrischen Schichten 2 und Elektro- 
denschichten 3a, 3b. Elektrodenschichten 3a einer ersten Sor- 
te wechseln sich dabei mit Elektrodenschichten 3b einer zwei- 
ten Sorte ab. Die Elektrodenschichten 3a , 3b jeweils einer 

2 0 Sorte konnen durch einen auSen am Stapel 1 anliegenden Me- 
tallstreifen 13 gemeinsam kontaktiert werden. Durch Anlegen 
von verschieden gepolten gepulsten elektrischen Spannungen an 
die Elektrodenschichten 3a beziehungsweise die Elektroden- 
schichten 3b kann erreicht werden, daS jeweils zwei einander 

2 5 gegenuberliegende Elektrodenschichten 3a und 3b ein elektri- 

sches Feld an den piezoelektrischen Schichten 2 erzeugen, wo- 
durch ein vertikaler Hub des Piezoaktors erzeugt wird. Die 
Elektrodenschichten 3a, 3b reichen jeweils von verschiedenen 
Randbereichen des Stapels 1 kommend nicht bis hin zur gegen- 
30 uberliegenden Seite des Stapels l, sondern lassen eine Rand- 
zone 5 frei. Die Randzonen 5 des Stapels 1 sind die passiven 
Zonen, in denen das piezoelektrische Material 2 im wesentli- 
chen einer Zugspannung ausgesetzt ist . Dies wird auch in Fi- 
gur 4 gezeigt. Der Bereich, in dem sich die Elektrodenschich- 

3 5 ten 3a, 3b direkt uberlappen, ist die aktive Zone 12, in dem 

die piezoelektrischen Schichten im wesentlichen auf Druck be- 
lastet werden (vgl. wiederum Figur 4) . 
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Die Abmessungen des Bauelements konnen beispielsweise in der 
Grundflache 7 x 7 mm und in der Hohe 3 0 mm betragen. Dabei 
gelingt es, eine Anzahl von bis zu 3 60 Innenelektroden in das 
5 piezoelektrische Bauelement zu integrieren, Es ist auch mog- 
lich, sogenannte Bieger herzustellen, die eine Grundf l.ache 
von 20 x 6 mm sowie eine Hohe von l f 5 mm aufweisen, Solche 
Bieger weisen zum Beiepiel 20 Innenelektroden auf . 

10 Die Elektrodenschichten 3a beziehungsweiae die Elektroden- 

schichten 3b konnen jeweils in Form von Kammstrukturen ausge- 
bildet sein, wobei die Kammstrukturen in Form von ineinander- 
geschobenen Kammen in dem fertigen Bauelement angeordnet 
sind. Dadurch kann ein groSer mechanischer Hub des Piezoak- 

15 tors erreicht werden. Die Form der Elektrodenschichten 3a, 3b 
selbst ist dabei beliebig, wesentlich ist lediglich, dafi in 
einem Bereich senkrecht zur Ebene der Elektroden, der soge- 
nannten passiven Zone, nur jede zweite Elektrode vorhanden 
ist . 

20 

Fur die piezoelektrische Schicht 2 k&nnen die ublicherweise 
verwendeten PZT-Keramiken benutzt werden. 

Figur 2 zeigt einen Detailausschnitt des Bauelements aus Fi- 
25 gur 1. Die Elektrodenschichten 3a, 3b sind umgeben von einem 
ersten Keramikmaterial 7 , das eine geringere relative Dehnung 
bei Anlegen einer elektrischen Spannung . auf weist . Zwischen 
zwei benachbarten Elektrodenschichten 3a, 3b ist in einem 
Mittelbereich 8 ein zweites piezoelektrisches Material 9 mit 
30 einer hoheren relativen Dehnung angeordnet. Das erste piezo- 
elektrische Material 7 umgibt nicht nur den Endabschnitt der 
Elektrodenschichten 3a, 3b, sondern die Elektrodenschichten 
3a, 3b als Ganzes . Das erste piezoelektrische Material 7 wird 
erzeugt aus dem zweiten piezoelektrischen Material 9 durch 
3 5 Eindif fundieren von in den Elektrodenschichten 3a, 3b vorhan- 
denen Dotierstof f en , Als Dotierstoff kommt beispielsweise 
Kupfer in Betracht. Das Dotieren kann vorgenommen werden 
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durch einen Temperaturschritt , der wahrend des Sinterns des 
Bauelements ausgeubt wird. 

Figur 3 zeigt modellhaft die relative Konzentration c eines 
5 Dotierstof fes entlang der Linie K aus Figur 2. An den Posi- 
tioner! Zi und Z 2 sind jeweils die Elektrodenschichten 3b be- 
ziehungsweise 3a angeordnet . Zwischen den Positionen Z 1 und 
Z 3 besteht eine langsame abnehmende Dotierstof £ konzentration, 
die sich zwischen einer maximalen Dotierstof f konzentration 

10 c max einer minimalen Dotierstof f konzentration c m ± n be- 

wegt. In dieser Zone befindet sich das erste piezoelektrische 
Material 7, das eine relativ niedrige Dehnung aufweist. Die 
niedrige Dehnung kommt zustande durch Modi fikat ion des zwei- 
ten piezoelektrischen Materials 9, das eine hohe Dehnung auf- 

15 weist. Zwischen den Positionen Z 3 und Z 4 befindet sich eine 
Zone mit relativ geringer Dotierstof f konzentration c min , wo- 
bei es sich hier um das zweite piezoelektrische Material 9 
mit einer hohen relativen Dehnung handelt. c min kann sehr 
klein und gegebenenf alls auch gleich Null sein, 

20 

Figur 3 ist auch zu entnehmen, daS durch Modifikation des 
zweiten piezoelektrischen Materials 9 mittels Dotierung ein 
gradueller Ubergang zwischen den verschiedenen piezoelektri- 
schen Materialien 7 , 9 geschaffen werden kann. 

25 

Die Elektrodenschichten 3a, 3b konnen beispielsweise in Form 
von Siebdruckelektroden in einem Abstand von 20 bis 200 ^zm 
ausgefuhrt sein. Ala Dotierstoffe kommen neben Kupfer noch 
weitere chemische Elemente in Betracht . Insbesondere kommen 
30 in Betracht diejenigen Dotierstoffe, die zur Herstellung har- 
terer PZT-Keramiken verwendet werden, wenn die piezoelektri- 
schen Konstanten mit zunehmender Konzentration abnehmen. 

Die Dotierstof f konzentration c nimmt dabei ausgehend von den 
35 Elektrodenschichten 3a, 3b hin zum Mi ttelbereich 8 zwischen 
den Elektrodenschichten 3a, 3b kontinuierlich ab. Dadurch 
wird sichergestellt , daft sich insbesondere in der Nahe der 
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Elektrodenschichten 3a 7 3b ein piezoelektrisches Material be- 
findet, das eine geringe relative Dehnung aufweist. 



Figur 3A zeigt beispielhaft die Konzentration des Dotierstof- 
5 fes Kupfer in Gew.-% entlang der Linie K aus Figur 2. Dabei 
ist die Kupferkonzentration C Kupfer in Abhangigkeit vom Ab- 
stand d von der bei Z 2 befindlichen Innenelektrode darge- 
stellt. Bei d = 70 /xm befindet sich die zweite Innenelektrode 
3b , was der Position Zi aus Figur 2 beziehungsweise aus Figur 

10 3 entspricht. Es wurde dabei von der Keramik Pb 0/97 Zr 0/ 5 4 
T io,46 Nd 0,02 °3 a ^ s zweitem piezoelektrischen Material aus- 
gegangen. Die Innenelektroden 3a, 3b eind in dem Beispiel 
nach Figur 3A als Kupf erelektroden ausgefuhrt. Durch Diffusi- 
on wahrend des Sinterns bei einer Tempera tur von 1000°C und 

15 einer Dauer von etwa 5 Stunden wurde das in Figur 3 A durch 

WDX/EDX-Messung gemessene Konzentrationsprof il erreicht, Der 
Konzentrationsverlauf des Kupfers in dem zweiten piezoelek- 
trischen Material entspricht qualitativ dem in Figur 3 mo- 
dellhaft angegebenen Konzentrationsverlauf. Im Bereich zwi- 

20 schen einem Abstand d = 0 und d = 18 fjtm beziehungsweise in 
einem Bereich zwischen d = 45 und d - 70 /im wurde durch Ein- 
diffusion des Kupfers aus den Innenelektroden 3a, 3b ein er- 
stes piezoelektrisches Material erzeugt, das eine geringere 
relative Dehnung als das zweite piezoelektrische Material 

25 aufweist. Dabei beschreibt die erste Kurve 14 das Ausgangsma- 
terial fur das zweite piezoelektrische Material wie oben an- 
gegeben und die zweite Kurve 15 als Ausgangsmaterial dasselbe 
Material wie oben angegeben und bei der ersten Kurve 14 dar- 
gestellt, j edoch noch mit einer zusatzlichen Kupferdotierung 

3 0 von ca, 1 bis 2 Mol%. Ein Mol% Cu-Konzentration entspricht 
dabei 0,196 Gew.-%. 



Bei dem oben angegebenen Bleizirkont itanat kann eine relative 
Dehnung von 6 90 pm/V durch Dotierung mit mehr als l Mol% Kup- 
35 fer so reduziert werden, da£ eine relative Dehnung von < 650 
pm/V resultiert. Die relativen Dehnungen werden dabei als 
Auslenkung eines vorgespannten Aktors im Vielschichtauf bau 



28-MAI-; 



■2004 13=51 

P2002 / ,0048 



FA.EPPING 



+49 89 50032999 S. 17/35 



gemessen, der geeignet gepolt wurde und mit einer Feldstarke 
von etwa 2 KV/mm beaufschlagt wurde. Durch Erhohung des Kup- 
feranteils kann die relative Dehnung weiter verringert wer- 
den. 

5 

Figur 4 zeigt die Verhaltnisse im unteren Bereich von Figur 2 
bezuglich des Auftretens von Druck- beziehungsweise Zugspan- 
nungen bei elektrischer Belaatung des Aktors und deren rela- 
tive Starke. In der aktiven Zone 12 tritt in der Hauptsache 

10 Druckspannung auf , In den mit 7 bezeichneten Zonen gilt, dafi 
die auftretende Druckspannung relativ gering ist, aufgrund 
der geringen Dehnung des ersten piezoelektrischen Materials. 
In der mit 9 bezeichneten Zone ist die auftretende Druckspan- 
nung relativ groJS, da hier das zweite piezoelektrische Mate- 

15 rial angeordnet ist. In den Randzonen 5 tritt anstelle der 
Druckspannung eine Zugspannung auf. Die Druckspannungen wer- 
den symbolisiert durch <-->, die Zugspannungen werden symbo- 
lisiert durch >--<. Die Lange der Doppelpfeile ist dabei le- 
diglich ein grober Anhal tspunkt , insbesondere geht die ange- 

20 gebene Spannung nicht proportional mit der Lange der Pf eile . 



Figur 5 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbei spiel der Erfindung, 
wobei entsprechend auf einen Piezoaktor gemalS Figur 1 Bezug 

2 5 genommen wird. Im Unterschied zu Figur 2 ist gemaft Figur 5 

das erste piezoelektrische Material nicht durch Diffusion ei- 
nes Dotierstof f es, sondern von Haus aus durch Verwenden einer 
entsprechenden keramischen Grunfolie hergestellt, Figur 5 be- 
schreibt also einen Schichts tapel der Abfolge E-A-B-A-E. Uber 

3 0 eine Elektrodenschicht 3b wird dabei eine keramische Grunfo- 

lie, die ein erstes piezoelektrisches Material 7 enthalt, ge- 
legt. Darauf folgt eine keramische Grunfolie, die ein zweites 
piezoelektrisches Material 9 enthalt. Es folgt wieder ent- 
sprechend der Abfolge eine Schicht A und dann eine Elektro- 
35 denschicht 3a. Die in den Keramikschichten fur A und B ver- 

wendeten Keramikf olien konnen jeweils auf einer PZT-basierten 
Keramik beruhen, wobei die Einstellung der relativen Dehnung 
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der jeweiligen Piezokeramik beziehungsweise des piezoelektri- 
schen Materials 7, 9 entweder durch das Beifugen von einem 
oder mehreren Dotierstof f en oder durch Variation des Zir- 
kon/Titan-Verhaltnisses erf olgt . Es konnen die beiden genann- 
5 ten Maftnahmen auch kombiniert werden. 

Die Schichtdicken der keramischen Grunfolien konnen dabei 
zwischen 2 0 und 200 /zm betragen. Auch andere Schichtdicken 
sind moglich. 

10 

Die Dicke der Elektrodenschichten 3a, 3b betragt zwischen 5 
und 10 fim. 

Auch in der Augf uhrungsf orm gemafS Figur 5 gilt, daS nicht nur 
15 die Endabschnitte 6 der Elektrodenschichten 3a, 3b , sondern 
die gesamten Elektrodenschichten 3a, 3b von einem ersten pie- 
zoelektrischen Material 7 mit niedriger relativer Dehnung urn- 
geben sind. 

2 0 Figur 6 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung, 
wobei der Aufbau des Stapels 1 entsprechend Figur 5 erf olgt, 
wobei jedoch in der Schichtabf olge die Schicht A durch die 
Schicht C ersetzt wird. Die Schicht C ist dabei nicht gebil- 
det durch eine keramische Grunfolie, sondern sie ist zueam- 

25 mengeaetzt aus zwei Siebdruckschichten 10, 11, Diese beiden 

Siebdruckschichten 10, 11 erganzen sich zu einer uber den ge- 
samten Querschnitt des Piezoaktors durchgehenden Schicht C. 
Die Siebdruckschichten 10, 11 haben den Vorteil, daft sie we- 
sentlich dvinner als die keramischen Grunfolien gemaft Figur 5 

30 ausgefiihrt sein k6nnen. Dadurch wird der Vorteil erzielt, daS 
der Gesamthub des Piezoaktors moglichst wenig beeintracht igt 
wird. So ist es beispielsweise moglich, Siebdruckschichten 
10, 11 mit einer Dicke von 3 bis 10 //m herzustellen . Die 
Siebdruckschicht 10 enthalt ein erstes piezoelektrisches Ma- 

35 terial 7 mit geringer relativer Dehnung. Die Siebdruckschicht 
10 bedeckt dabei jeweils auf der Oberseite und auf der Unter- 
seite den jeweiligen Endabschnitt 6 der Elektrodenschicht 3a, 
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3b. Dadurch ist also der Endabschnitt 6 der Elektrodenschich- 
ten 3a, 3b von dem ersten piezoelektrischen Material 7 umge- 
ben. Die die Siebdruckschichten 10 zu einer vollen Stapel- 
schicht C erganzende Siebdruckschicht 11 bedeckt jeweils den 
5 Mittelabschnitt 4 der Elektrodenschichten 3a, 3b auf der 
Oberseite und auf der Unterseite. Die Siebdruckschicht 11 
enthalt dabei das zweite piezoelektrische Material 9, das 
sich auch in dem Mittelbereich 8 zwiachen den benachbarten 
Elektrodenschichten 3a, 3b befindet. 

10 

Durch den Aufbau gemafi Figur 6 wird erreicht, da£ lediglich 
die kritischen Endabschnitte 6 der Elektrodenschichten 3a, 3b 
von dem ersten piezoelektrischen Material umhiillt sind. Da- 
durch wird der Vorteil erzielt, dafi der Gesamthub dea Piezo- 
15 aktors moglichst wenig beeintrachtigt wird, 

Bei der Erfindung ist es wesentlich, daS die Endabschnitte 
der Elektrodenschichten von einem piezoelektrischen Material 
relativ geringer Dehnung umgeben sind. Die Erfindung ist 
2 0 nicht beschrankt auf Ausf uhrungen, bei denen die gesamten 

Elektrodenschichten von dem ersten piezoelektrischen Material 
umgeben sind. 
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Be2ugszeichenliste 



1 Stapel 

2 piezoelektrische Schicht 
5 3a, b Elektrodenschichten 

4 Mittelabschnitt 

5 Randzone 

6 Endabschnitt 

7, 9 piezoelektrisches Material 

10 6 Mittelbereich 

10, 11 Siebdruckschichten 

12 aktive Zone 

13 Metallstreif en 

Z, Zi, Z2/ Z3, Z 4 Z-Koordinaten 

IS c, c max , c m j_ n Dotierstof f konzentration 

d Abstand 

c Kupf er Kupf erkonzentration 

14 erste Kurve 

15 zweite Kurve 
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Patentanspruche 

1. Piezoelektrisches Bauelement 

- mit einem Stapel (1) aus tibereinanderliegenden piezoelek- 
5 trischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektroden- 
schichten (3a, 3b) 

- bei dem Elektrodenschichten (3a, 3b) im Innern des Stapels 
(1) einen Mittelabschnitt (4) sowie einen von der Innenseite 
einer vertikalen Randzone (5) des Stapels (1) begrenzten En- 

10 dabschnitt (6) aufweisen 

- bei dem die Endabschnitte (6) der Elektrodenschichten (3a , 
3b) von einem ersten piezoelektrischen Material (7) umgeben 
sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative 
Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materials (9) , das in 

15 einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektro- 
denschichten (3a, 3b) angeordnet ist. 

2. Bauelement nach Anspruch 1, 

bei dem die relative Dehnung des ersten piezoelektrischen Ma- 
2 0 terials (7) hdchstens bei 95 % der relativen Dehnung des 
zweiten piezoelektrischen Materials (9) betragt. 

3. Bauelement nach Anspruch 2, 

bei dem die relative Dehnung des ersten piezoelektrischen Ma- 
2 5 terials (7) hdchstens bei 90 % der relativen Dehnung des 
zweiten piezoelektrischen Materials (9) betragt. 

4. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, 

bei dem die Flache einer Randzone (6) wenigstens 5 % der Fla- 
30 che der Elektrodenschicht (3a, 3b) aufweist. 

5. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 4, 

bei dem der Ubergang in der relativen Dehnung zwischen dem 
ersten und dem zweiten piezoelektrischen Material (7, 9) ste- 
35 tig ist. 

6. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
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bei dem das erste piezoelektrische Material (7) gebildet ist 
aus dem zweiten piezoelektrischen Material (9) durch Eindif- 
fusion eines aus den Elektrodenschichten (3a, 3b) stammenden 
Dotierstof f es . 

5 

7. Bauelement nach Anspruch 6, 

bei dem der Dotierstof f Kupfer ist. 

8. Bauelement nach Anspruch 6, 

10 bei dem das erste piezoelektrische Material (7) Pbo,97 Zr QfSe 
Ti 0,46 Nd 0,02 °3 mit einem Anteil von mit einem Anteil von 
3-10 Mol-% Cu und das zweite piezoelektrische Material (9) 
2 Pb 0/ 97 Zr 0/ 56 Ti 0 ^ 46 Nd 0 ,o2 °3 mit einem Anteil von mit ei- 
nem Anteil von 1-2 Mol-% Cu ist. 

IS 

9. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, 

- bei dem der Stapel (1) aus Schichten der Schichtfolge E-A- 
B-A-E gebildet ist, 

- bei dem E fur eine Elektrodenschicht (3a, 3b), 

20 - bei dem A fur eine Keramikfolie enthaltend das erste piezo- 
elektrische Material (7) , 

- und bei dem B fur eine Keramikfolie enthaltend das zweite 
piezoelektrische Material (9) steht. 

25 10. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 

- bei dem der Stapel (l) gebildet ist aus Schichten der 
Schichtfolge E-C-B-C-E, 

- bei dem E fur eine Elektrodenschicht (3a, 3b) , 

- bei dem A fur eine Keramikfolie enthaltend das erste piezo- 
30 elektrische Material (7) , 

- bei dem C fur eine Schicht steht, die durch zwei nebenein- 
anderliegende Siebdruckschichten (10, 11) gebildet ist, 

- bei dem die erste Siebdruckschicht (10) das erste piezo- 
elektrische Material (7) enthalt und den Endabschnitt (6) der 

35 benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) bedeckt, 
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- und bei dem die zweite Siebdruckschicht (11) das zweite 
piezoelektrische Material (9) enthalt und den Mittelabschnitt 
(4) der benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) bedeckt . 



5 11. Bauelement nach Anspruch 10, 

bei dem die Siebdruckschichten (10, 11) die Schicht B voll- 
standig bedecken und jeweils biB zum inneren Rand dea Endab- 
schnitts (6) der benachbarten Elektrodenschicht (3a, 3b) rei- 
chen. 

10 

12. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 11, 

bei dem der Stapel (1) ein monolithischer Sinterkorper ist. 

13. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 12, 

15 bei dem die Elektrodenschichten (3a, 3b) Kupfer enthalten. 

14. Verfahren zur Herstellung eines piezoelektrischen Bauele- 
ments mit einem Stapel (1) aus ubereinanderliegenden piezo- 
elektrischen Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektro- 

20 denschichten (3a, 3b) , bei dem die Elektrodenschichten (3a, 
3b) von einem ersten piezoelektrischen Material (7) umgeben 
sind, dessen relative Dehnung geringer ist als die relative 
Dehnung eines zweiten piezoelektrischen Materials (9), das in 
einem Mittelbereich (8) zwischen zwei benachbarten Elektro- 

25 denschichten (3a, 3b) angeordnet ist, 

wobei die Herstellung durch Sintern eines Stapels (1) aus 
ubereinanderliegenden keramischen Grunfolien und Elektroden- 
schichten (3a, 3b) erfolgt und 

wobei das erste piezoelektrische Material (7) gebildet wird 
30 aus dem zweiten piezoelektrischen Material (9) durch Eindif- 
fundieren von in den Elektrodenschichten (3a, 3b) enthaltenen 
Dotierstof f en wahrend einer Dauer von 4 bis 10 h bei einer 
Temperatur zwischen 800°C und 1500°C, welche wahrend des Sin- 
terns des Stapels (1) erreicht wird. 
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Zus ammenf a s sung 

Piezoelektrisches Bauelement und verfahren zu dessen Herstel- 
lung 

5 

Die Erfindung betrifft ein piezoelektrisches Bauelement mit 
einem Stapel (1) aus ubereinanderliegenden piezoelektrischen 
Schichten (2) und dazwischenliegenden Elektrodenschichten 
(3a, 3b) , bei dem Elektrodenschichten (3a, 3b) im Innern des 

10 Stapels (1) einen Mittelabschnitt (4) sowie einen von der In- 
nenseite einer vertikalen Randzone (5) des Stapels (1) be- 
grenzten Endabschnitt (6) aufweisen, bei dem die Endabschnit- 
te (6) der Elektrodenschichten (3a, 3b) von einem ersten pie- 
zoelektrischen Material (7) umgeben sind, dessen relative 

15 Dehnung geringer ist als die relative Dehnung eines zweiten 
piezoelektrischen Materials (9) , das in einem Mittelbereich 
(8) zwischen zwei benachbarten Elektrodenschichten (3a, 3b) 
angeordnet ist. Perner betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zur Herstellung des piezoelektrischen Bauelements. Das erfin- 

20 dungsgemaSe Bauelement hat den Vorteil, dafi die mechanische 

Belastung in der Nahe der Enden der Innenelektroden reduziert 
und damit die Lebensdauer des Bauelements verbessert ist. 



Figur 6 



25 
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